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(57) Abstract: The invention concerns a composition for treating textile fiber articles designed to be used for washing and/or rinsing, 
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The invention also concerns the use, in a composition for treating textile fiber articles designed to be used for washing and/or rinsing, 
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2 (57) Abr6g6 : Composition de tiaitement des articles en fibres textiles destin6e ^ etre mise en oeuvre pour le lavage et/ou rin9age, 
s^chage dans un s^he-linge ou repassage d*articles en fibres textiles comprenant un polym^ dendritique (un polyamide hyperbran- 

Q ch6 notamment). Utilisation, dans une composition de traitement des articles en fibres textiles destin6e k Stre mise en oeuvre pour le 
lavage et/ou ringage, s^chage dans un s^che-linge ou repassage d' articles en fibres textiles, d*un polym^re dendritique (polyamide 

1^ hyperbranch6 notamment) comme agent antifix>issage (" anti-wrinkling ") ou d*aide au repassage (" ease-of-ironing "). 
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COMPOSITION POUR LE TRAITEMENT DES ARTICLES EN FIBRES 
TEXHLES COMPRENANT UN POLYMERE DENDRITIQUE 

La pr^sente invention a pour objet une composition de traitement des 

5 articies en fibres textiles destin^e ^ dtre mise en ceuvre pour le lavage et/ou 
ringage, s^liage dans un sdche-iinge ou repassage d'articles en fibres 
textiles comprenant un poiymdre dendritique (un polyamide liyperbranclid 
notamment). L'invention a ^galement pour objet I'utllisation, dans une 
composition de traitement des articles en fibres textiles destine d. dtre mise en 

10 ceuvre pour le lavage et/ou ringage, s6chage dans un sdclie-linge ou 
repassage d'articles en fibres textiles, d'un polym§re dendritique (polyamide 
hyperbranch6 notamment) comme agent antifroissage (« anti-wrinl<iing ») ou 
d'aide au repassage (« ease-of-ironing »). 

Le nettoyage du linge en machine lave-linge, qui comporte une operation 

15 d'essorage, conduit k un linge froiss6; le froissage s'accentue au cours du 
s^chage, notamment par la formation de liaisons hydrogdnes inter-fibres. Une 
operation de repassage est done n^cessaire pour obtenir un aspect 
presentable du linge. 

II a 6t§ propose de mettre en ceuvre, dans les compositions ddtergentes 

20 pour le lavage des articles en fibres textiles, des polymdres hyperbranch6s de 
type DAB(PA)n de DSM pr^sentant un «CGeur» diaminobutane et des 
ramifications om6ga-aminopropyles sur I'azote, pour dviter le transfert des 
couleurs (US-A-5,872,093 et EP-A-875521). 

La Demanderesse a trouvd que rutilisation de certains poiymdres dendrttiques 
25 hydrosolubles ou hydrodlspersables, dans des compositions pour le lavage 
el/ou le ringage, sechage en seche-linge ou repassage du linge, permettalt 
d'apporter k ce dernier des propriet^s d'antifroissage (« anti-wrinkling ») ou de 
facility de repassage (« ease-of-ironIng »). 

Les polymdres dendritiques (dendrimdres et polymdres hyperbranch^s) 
30 sent des structures polymdres prdsentant des branchements nombreux. 

Un premier objet de l'invention consiste en une composition de traitement 
des articles en fibres textiles destin^e k dtre mise en ceuvre pour le lavage 
et/ou ringage, s^chage dans un sdche-linge ou repassage d'articles en fibres 
textiles, comprenant au moins un polymdre dendritique ou iiypeit)ranch6 
35 hydrosoluble ou hydrodispersable (P) susceptible d'dtre obtenu par : 

(1) polycondensatlon d'au moins un monomdre plurifonctionnel de 
formule (1). comprenant au moins troisfonctions rdactives de 
polycondensatlon, 
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A-R-(B)f (I) 

formule dans laquelle 

. f est un nombre entier sup6rieur ou 6gal k 2, de pr^l^rence va de 2 ^ 
10, tout particulidrement est 6gal k 2 
5 . le symbole A repr^sente une fbnction reactive ou un groupe porteur 

d'une fbnction reactive choisie parmi les fonctions amino, carboxy, hydroxy, 
oxiranyle, halogdno, isocyanato, ou leurs pr^curseurs 

. ie symbole B reprdsente une fbnction reactive ou un groupe porteur 
d'une fonction reactive choisie parmi les fonctions amino, carboxy, hydroxy, 
10 oxiranyle, halog6no, isocyanato ou leurs pr^curseurs, antagoniste de A 

. le symbole R repr6sente un reste hydrocarbon6 polyvalent aliphatique 
lin^aire ou ramifid, cycloaliphatique ou aromatique contenant de 1 ^ 50, de 
pr^f^rence de 3 ^ 20 atomes de carbone, 6ventuellement interrompu par un 
ou plusieurs h6t6roatomes d'oxygene, d'azote. de soufre ou de phosphore, 
1 5 ledit reste portant 6ventuellement des fonctions ou des groupes fonctlonnels 
non susceptibles de r^agir avec les fonctions A et B. 
2) et 6ventuellement fonctionnalisation hydrophlle au molns partlelle du 
polymdre obtenu k I'^tape de polycondensatlon. 

Le symbole B repr^sente une fonction reactive antagoniste de la fonction 
20 r^ctive A ; cela signifie que la fbnction B est susceptible de rtogir avec la 
fonction A par condensation. 
Ainsi, les fonctions antagonistes 

. d'une fonction amino, sent notamment les fonctions carboxy (formation d'un 
amide), isocyanato (fomiation d'une ur6e), oxiranyle (formation d'une amine 

25 secondaire ou tertiaire p-hydroxyl6e) 

. d'une fonction carboxy, sent notammerrt les fonctions amino (formation d'un 
amide), hydroxy (formation d'un ester), isocyanato (fomiation d'un amide), 
. d'une fonction hydroxy, sent notamment les fonctions carboxy (formation d'un 
ester), oxiranyle (formation d'un 6ther), isocyanato (formation d'un amide), 

30 . d'une fonction oxiranyle, sent notamment les fonctions hydroxy (formation 
d'un 6ther), carboxy (formation d'un ester), amino (formation d'une amine 
secondaire ou tertiaire p-hydroxyl6e), 

. d'une fonction isocyanato, sent notamment les fonctions amino, hydroxy, 
carboxy, 

35 . d'une fonction halog^no, sent notamment les fonctions hydroxy. 

Parmi les pr^curseurs de fonction amino, on peut citer notamment les 
sels d'amine, comma les chlorhydrates. 
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Parmi les pr^curseurs de fonction carboxy, on peut citer notamment les esters, 
de pr§f6renoe en C1-C4, tout particulidrement en C1-C2. les halogdnures 
d'acide, anhydrides, amides. 

Parmi les pr^curseurs de fonction hydroxy, on peut alter notamment les 6poxy. 
5 Selon une variante de realisation ladite operation de polycondensation 

est r^alisto en outre en presence 

* d'au molns un monomdre blfoncBonnel sous forme Iln6aire de formule (II) 
sous forme cvdique correspondante . comprenant deux fonctions r6actlves 

10 de poiycondensatlon/polym^risation 

A'-R'-B' 0*) 

formule dans laquelle 

. le symbole A', identique ^ ou different de A, repr^sente une fonction 
reactive choisle parmi les fonctions amino, carboxy, hydroxy, oxiranyie, 
15 haiog^no, isocyanato, ou leurs pr6curseurs, arrtagoniste de B et B' 

. le symbole B', Identique ^ ou different de B, repr6sente une fonction 
reactive choisie parmi les fonctions amino, carboxy, hydroxy, oxiranyie, 
halog^no, Isocyanato, ou leurs prdcurseurs, antagoniste de A et A' 

. le symbole R', identique k ou different de R, repr^sente un reste 
20 hydrocarbon^ polyvalent aliphatlque iin^aire ou ramifi6, cydoaliphatique ou 
aromatique contenant de 1 ^ 50, de preference de 3 ^ 20atomes de 
carbone, eventuellement interrompu par un ou plusieurs heteroatomes 
d'oxygdne, d'azote, de soufre ou de phosphore, ledit reste portant 
eventuellement des fonctions ou des groupes fonctionnels non susceptibles 
25 de reagir avec les fonctions A, A', B et B' 

* la fonction reactive A', etant susceptible de reagir avec la fonction B et/ou la 
fonction B' par condensation ; 

* la fonction reactive B", etant susceptible de reagir avec la fonction A et/ou la 
fonction A' par condensation ; 

30 • et/ou d'au molns un monomdre « coeur » de formule (III), comprenant au 
molns une fonction susceptible de reagir par condensation avec le 
monomere de formule (I) et/ou le monomdre de formule (II) 

• R'-(B")n (III) 
formule dans laquelle 
35 . n est un nombre entier superieur ou egal It 1 , de preference va de 1 ^ 

1 00, tout particulierement de 1 ^ 20 
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. le symbole B"»repr6sente une fonction reactive, identique ou diff6rente 
de B ou B', choisie parmi les fonctions amino, carboxy, hydroxy, oxiranyle, 
halog^no. isocyanato, ou leurs pr^curseurs, antagoniste de A et A' 

. le symbole repr^sente un reste hydrocarbon^ polyvalent aliphatlque 
5 lin^alre ou ramifi6. cydoaliphatique ou aromatique contenant de 1 & 50, de 
pr^f^rence de 3 ^ 20 atomes de carbone, dventuellement interrompu par un 
ou plusieurs h^t^roatomes d'oxygdne. d'azote. de soufre ou de phosphore. 
ou un reste organosiloxane ou polyorganoslloxane, ledit reste portant 
^ventuellement des fonctions ou des groupes fonctionnels non susceptibles 
10 de r6agir avec les fonctions A, A', B, B* et B" 

* la fonction reactive B", 6tant susceptible de r6agir avec la fonction A et/ou la 
fonction A' par condensation ; 

• et/ou au moins monom^re monofonctionnel «limiteur de chafne>» de 
fomiule (IV) 

15 A"-r2 (IV) 

formule dans laquelle 

. le symbole A" represents une fonction reactive, identique k ou diffdrente 
de A ou A', choisie parmi les fonctions amino, carboxy, hydroxy, oxiranyle, 
halog^no, isocyanato, ou leurs pr^urseurs, antagoniste de B, B' et B" 

20 . le symbole R^ reprSsente un reste hydrocarbon^ polyvalent aliphatlque 

lin^aire ou ramlfid, cydoaliphatique ou aromatique contenant de 1 ^ 50, de 
preference de 3 ^ 20 atomes de carbone. eventuellement interrompu par un 
ou plusieurs heteroatomes d'oxygdne, d'azote, de soufre ou de phosphore, 
ou un reste organosiloxane ou polyorganoslloxane, ledit reste R^ portant 

25 eventuellement des fonctions ou des groupes fonctionnels non susceptibles 
de r6aglr avec les fonctions A, A. A", B, B' et B" 

* la fonction r6active A", 6tant susceptible de r6agir avec la fonction B et/ou la 
fonction B' et/ou la fonction B" par condensation ; 

• au moins une des fonctions r^actives d'au moins un des monom^res de 
30 formule (II), (III) ou (IV) 6tant susceptible de r6agir avec une fonction 

antagoniste du monomdre plurifonctionnel de formule (I). 
D'une manidre pr6f6rentielle, les fonctions A, A', A" et B, B', B" sont 
choisies parmi les fonctions r6actives ou un groupe porteur de fonctions 
r6actives choisies parmi les fonctions amino, carboxy, hydroxy, oxiranyle ou 
35 leuis precurseurs. Encore plus preferentiellement lesdites fonctions sont 
choisies parmi les fonctions reactives ou un groupe porteur de fonctions 
readives amino et carboxy, ou leurs pr^curseurs. 
Pour une bonne realisation de I'lnvention, 
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- le rapport molaire du monomdre de formule (I) au monomdre de formule (II) 
est sup^rieur k 0,05, de pr^^rence va de 0,125 k 2 ; 

- le rapport molaire du monomdre de formule (III) au monomdre de formule (I) 
est Inf^rieur ou dgal ^ 1, de pr^f^rence Inf^rleur ou 4gal 4 1/2, et encore plus 

5 pr6f6rentiellement va de 0 ^ 1/3 ; ledit rapport va tout particuli^rement de 0 ^ 
1/5. 

- le rapport molaire du monomdre de formule (IV) au monom^re de formule (I) 
est inf^rieur ou ^ai ^ 10, de pr^fdrence inf^rieur ou 6gal k 5 ; ledit rapport va 
tout particuli^remerrt de 0 & 2, lorsque f est 6gal k 2. 

1 0 L'entit^ 6l4mentaire consid^r^e pour d^finir les difforents rapports molaires est 
la molecule. 

11 va de soi que I'expression « reaction de condensation >» Inclut 
6gaiement la notion de reaction d'addltion lorsqu'une ou plusieurs fonctions 
antagonistes d'au moins un des monomdres mis en oeuvre est incluse dans un 
15 cycle (lactames, lactones, 6poxydes par exemple). 

A titre d'exemple de monomdre (I), on peut citer : 

- I'acide 5-amino-isophtalique, 

- I'acide 6-amino-und^nedioTque, 

- le diacide 3-aminopim6lique, 
20 - I'acide aspartique, 

- I'acide 3,5-diaminobenzoTque, 

- I'acide 3,4-diaminobenzoTque, 

- la lysine, 

- I'acide a,a-bis(hydroxym6thyl)-propionique. 
25 - I'acide a,a-bis(hydroxym6thyl)-butyrique, 

- I'acide a,a,a-trls(hydroxym6thyl)-ac6tique, 

- I'acide a,a-bis(hydroxym6thyl)-val§rique, 

- I'acide a,a-bis(hydroxy)-propionique, 

- i'acide 3,5-dihydroxybenzoique, 
30 - ou leurs melanges. 

A titre d'exemple de monom^re bifonctionnel de formule (II), on peut 
citer : 

- I'E-caprolactame, 

- I'acide aminocaproTque, 

35 - I'acide para ou m^taaminobenzoTque. 

- I'acide amino-11-und6canoTque. 

- le lauryllactame. 

- I'adde amino-12-dod6canoTque, 



wo 03/104374 



'CT/FR03/01704 



6 

- I'acide hydroxyacetique (acide glycolique), 

- I'acide hydroxyval^rique, 

- racide hydroxypropionique, 

- I'acide hydroxypivalique, 
5 - le glycolide, 

- la 6-val6roiactone, 

- la p-propiolactone, 

- re-caprolactone, 

- le lactide, 

10 - I'acide lactique, 

- ou leurs melanges. 

Plus pr6f§rentiellement, les monomdres bifonctionneis de formule (II) sortt les 
monom^res utilises pour la fabrication de polyamides thermoplastiques 
lin^aires. Ainsl. on peut citer les composes co-aminoalcanoiques comportant 
15 une chaTne hydrocarbon6e ayant de 4 ^ 12 atomes de carbone, ou les 
lactames derives de ces acldes amines comme rE-caprolactame. Le 
monomdre bifonctionnel pr6f6r6 pour la mise en oeuvre de I'invention est 
re-caprolactame. 

Selon une modality avantageuse de I'invention, au moins une partie des 
20 monomdres bifonctionneis (II) se trouvent sous forme de pr^polymdre. 
A titre d'exemples, les monomdres (III), on peut citer : 

- les monoamines aromatiques ou aliphatiques, comme la doddcylamine, 
roctad^cylamine, la benrylamine ... 

- les monoacides aromatiques ou alipliatiques contenant de 1 ^ 32 atomes de 
25 cart)one, comme I'acide benzoTque, I'acide ac^tique, I'acide propionique, les 

acides gras satur6s ou non (adde dod^canoTque, ol6Tque, palmitique, 
st^arique ...) 

- les alcools ou 6poxydes monofonctionnels, comme I'oxyde d'^thyldne, 
r^pichlorhydrine ... 

30 - les isocyanates comme le ph^nylisocyanate ... 

- les diamines biprimalres. de pr^fdrence aliphatiques satur^es Iin6aires ou 
ramifi6es ayant de 6 ^ 36 atomes de carbone telles que, par exemple. 
I'hexam6thyl6nediamine, la trim6thylhexam6thyI6nediamine, la 
t^tram^thyl^nediamine. la n-xyldnediamine 

35 - des diacides carboxyliques aliphatiques saturds ayant de 6 ^ 36 atomes de 
carbone tels que, par exemple, I'acide adipique, I'acide az^laTque, I'acide 
s^bacique, I'acide ou I'anhydride mal^ique 
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- les alcools ou ^poxydes difonctionnels, comme I'dthyldneglycol, le 
di^thyldneglycol. le pentanediol, les glycidyldthers d'aloools monofbnctionnels 
contenant de 1 ^ 24 atomes de carbone 

- les dlisocyanates, comme les toludne dllsocyanates, rhexam6thyl§ne 
5 dilsocyanate, le phenyl diisocyanate. I'isophorone diisocyanate 

- des triamlnes, triacides ou polyacides aromatlques ou allphatiques. triols ou 
polyols comme la N.N,N-tris(amino-2 6thyO amine, la mdamine .... Tacide 
citiique, I'acide 1 ,3,5-benz6ne tricarboxylique .... la 2,2,6,6-tetra-O- 
carboxy6thyl)cyclohexanone. le trlm6thylolpropane, le glycerol, le 

1 0 penta6rythritol, les glycldyl6thers d'aloools di-, tri- ou poly-fonctionnels 

- des composes polymdres tels que les polyoxyalkyldnes polyamln^s 
commercialisms sous la marque JEFFAMINE®, 

- les polyorganosiloxanes amines, comme les polydim6thylsiloxane amines. 
Les moriomdres (III), "coeur" pr6f6r6s sont : rhexam6thyl6nediamine, I'acide 

15 adipique, la JEFFAMINE® T403 commercialis6e par la soci6t6 Huntsman, 
I'acide 1 .3,5-benzdne tricarboxylique, la 2,2,6,6-tetra-(p- 
carboxy6thyl)cyclohexanone. 

A titre d'exemples, les monomdres (IV), on peut citer : 

- les monoamines aromatlques ou allphatiques, comme la doddcylamine, 
20 I'octad^cylamine, la benzylamine ... 

- les morK>acides aromatlques ou allphatiques contenant de 1 ^32 atomes de 
cariaone, comme i'acide benzoTque, I'acide ac^ique, I'acide propionique, les 
acides gras satur^s ou non (acide dod^canoTque, ol6Tque, palmitique, 
stdarique ...) 

25 - les alcools ou ^poxydes monofbnctionnels, comme i'oxyde d'^hyldne, 
rmpichlorhydrine ... 

- les isocyanates comme le ph^nylisocyanate ... 

- des composes polym^res tels que les polyoxyall(yl§nes monoamines 
commercialises sous la marque JEFFAMINE M®, comme les JEFFAMINE M 

30 1 000® et JEFFAMINE M 2070® 

- des chaTnes silicones monoaminees, comme les polydim6thylsiloxane 
monoamine. 

Parmi les groupes fonctionnels pouvant dtre presents dans les 
monomdres (I) k (IV). et non susoeptibles de r^agir avec les fbnctions A. A', 
35 A". B, B' et B" . on peut mentionner notamment des fbnctions susoeptibles 
d'apporter ou d'ameiiorer I'hydrophilie des polymdres dendritiques mis en 
ceuvre selon I'invention, pour ameiiorer I'affinite des polymdres dendritiques 
avec les fibres textiles (de ooton notamment), pour ameiiorer la compatibility 
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desdits polymdres avec les agents tensioactifs presents dans la composition 
de traitement (composition de lavage, ringage, s6chage, repassage) des 
articles en fibres textiles. 

A titre d'exemple on peut mentionner les fonctions ammonium quaternaire, 
5 nitrile, sulfonate, phosphonate. phosphate. 
On peut citer notamment : 

- I'acide 4-amino-benzdne sulfonique et ses sels d'ammonium ou de m^taux 
alcalin, de sodium notamment [monomdre de formule (II)] 

- I'acide 5-sulfo salicylique [monomdre de formule (II)] 

10 - I'acide D ou L 2-amino 5-phosphoro val6rique [monomdre de formule (II)] 

- I'acide sulfobenzoTque et ses sels d'ammonium ou de m^taux alcalins 
[monomdre de formule (III) ou (IV)] 

- le chlorure d'^poxypropyltrim^thylammonium [monomdre de formule (III) ou 
(IV)] 

15 Les polymdres dendritiques (P) mis en oeuvre selon I'invention, peuvent 

§tre assimil^s k des structures arborescentes dot^es d'un point focal form6 par 
la fonction A et d'une p6riph6rie garnie de terminaisons B. 
Par ailleurs, quand lis sont presents, les monomdres bifonctlonnels 00 sont 
des ^i^ments d'espacement dans la structure tridimensionnelle. lis permettent 

20 un contrdle de la density de branchement. 

Quand ils sont presents, les monomdres (III) fonment des noyaux. Les 
monomdres monofonctionnels (IV) "limiteur de chatne", sont eux, sHu^s en 
pdriph^rie des dendrlmdres. 

La presence de monomdres (I") ^ OV) permet de contrdler le poids 
25 mol6culaire. 

D'une manidre pr^f^rentielle, les polymdres dendritiques (P) mis en 
oeuvre selon I'invention, sont des polyamides hyperbranch6s ; ils sont obtenus 
k partir d'au moins un monom^re de formule 0) pr6sentant comme fonctions 
r^actives de polycondensation, des fonctions amino, et des fonctions 
30 antagonistes carboxy, ou d'une composition monomdre contenant en outre au 
moins un monom§re de formule (II) et/ou (III) et/ou (IV) pr6sentant le ou les 
m§me(s) type(s) de fonction(s) r6active(s) de polycondensation, tout ou partie 
du ou des monomdres de formule (II) pouvant §tre remplacds par un lactame. 

L'op6ration de polycondensation/polymdrisation peut dtre rdalis^ d'ur^ 
35 mani^re connue en phase fondue ou solvant, le monomdre de formule (11). 
lorsqu'il est present, pouvant jouer fovorablement le rdle de solvant. 

L'op6ratlon peut dtre favorablement rdaliste en presence d'au moins un 
catedyseur de polycondensation et dventuellement d'au moins un compos6 
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anti-oxydant. De tels catalyseurs et composes antioxydarrts sont connus de 
rhomme du m^ier. A titre d'exemple de catalyseurs, on peut citer les 
composes phosphorus tels que I'acide phosphorlque, I'acide phosphoreux, 
I'acide hypophosphoreux, les acides ph6nylphosphoniques, tels que I'acide 2- 
5 (2'-pyridyl) 6thylphosphonique, les phosphites tels que le tris(2,4-di-tert- 
butylph6nyl)phosphite. A titre d'exemple d'antioxydant. on peut citer les 
antioxydants ^ base ph^nolique bi-encombr4s. tels que la N,N'-hexam6thylene 
bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-hydrocinnamamide), le 5-tert-butyl-4-hydroxy-2- 
methylphenyl sulfure. 

10 Des polyamides hyperbranch6s pr6sentant des fonctionnalit§s 

hydrophiles non rdactives avec les fonctions A. A', A", B, B' et B" . peuvent 
dtre obtenus par mise en oeuvre d*un monomere de formule (III) et/ou (IV) 
pr^sentant un ou plusieurs groupes polyoxy6thyl6ne (monom§re de la famille 
des polyoxyalkylenes amines JEFFAMINES) et/ou un monomdre de formule 

15 (IV) pr6sentant des fonctions ammonium quaternaire, nitrile, sulfonate, 
phosphonate, phosphate. 

Un autre mode de realisation consiste, aprds preparation d'un polyamide 
hyperbranche par polycondensation de monomdres non fonctionnalises, ^ 
modifier les fonctions terminates dudit polyamide hyperbranche par reaction 
20 avec un compost pr6sentant des fonctions ammonium quaternaire, nitrile, 
sulfonate, phosphonate, phosphate ou des groupes polyoxyethyldnes. 

La masse molaire en poids desdits polymdres dendritiques, polyamides 
hyperbranch^s en particutier, peut alter de 1000 k 1 OOOOOOg/mol. de 
preference de 5 000 ^ 500 000 g/mol. 
25 La masse molaire en poids peut dtre mesuree par chromatographie par 
exclusion de taille. La mesure est effectuee dans une phase eiuante 
composes de 70% en volume d'eau Millipore ISmegaohms et de 30% en 
volume de methanol, contenant 0,1 M de NaNOs; elle est ajustee k pH 10 
(1/1000 NH4OH 25%). 
30 La masse molaire en poids est etablie de manidre connue par I'intermediaire 
de valeurs de diffusion de la lumiere. 

La composition de traitement selon I'invention peut contenir de 0,001 
10%, de preference de 0,01 ^ 5% de son poids du polymers dendritique (P). 

Un deuxieme objet de I'invention consiste en I'utilisation, dans une 
35 composition de traitement des articles en fibres textiles destines e §tre mise en 
ceuvre pour le lavage et/ou ringage, sechage dans un seche-linge ou 
repassage d'articles en fibres textites, d'au moins un polymers dendritique (P). 
comme agent permettant d'apporter audits articles des proprietes 



wo 03/104374 




IPCT/FR03/01704 



10 

d'antifroissage (« anti-wrinkling ») ou de facility de repassage (« ease-of- 
Ironing »). 

Un troisidme objet de I'lnvention consiste en un proc6d6 pour am^liorer 
les propri6t6s d'une composition destine au lavage el/ou rlngage, s^chage 
5 dans un sdche-linge ou repassage en milieu aqueux ou humlde d'articles en 
fibres textiles, par addition k ladlte composition d'au molns un polym^re 
dendritique (P) en quantity efflcace pour apporter auxdits articles des 
propri6t6s d'antifroissage (« anti-wrinkling ») ou de facility de repassage 
(« ease-of-ironing »). 

10 La forme de la composition et les conditions d'usage (ou de traitement) 

peuvent dtre multiples. 
Ladite composition peut se presenter 

* sous forme d'un solide (poudre, granules, tablettes ...) ou d'une solution 
ou dispersion aqueuse concentr^e, mis en contact avec les articles k traitor, 

15 aprds dilution dans I'eau ; 

* sous forme d'une solution ou dispersion aqueuse k d^poser 
directement sur les articles sees li traitor sans dilution ; 

* sous forme d'un support solide insoluble comprenant ledit polymdre 
dendritique mis en contact directement avec les articles k traitor ^ I'^tat 

20 humlde. 

AInsi la composition selon I'inventton peut dtre : 

- une formulation d^tergente solide ou liquide susceptible de former 
directement par dilution un bain lesslviel ; 

- une formulation ringante liquide susceptible de former directement par 
25 dilution un bain de rlngage ; 

- un mat^riau solide, textile notamment, comprenant ledit polym^re 
dendritique, destind k dtre mis en contact avec les articles liumides dans un 
sdche-linge (ledit mat^riau solide est appel6 ci-aprds "additif de s^chage") ; 

- une formulation aqueuse de repassage. 

30 La composition selon I'lnvention est partlculidrement bien adapt^e au 

traitement du linge, notamment k base coton, en particuller contenant au 
moins 35% de coton. 

Le pH d'utilisation de la composition selon I'lnvention peut aller d'environ 
2 k environ 12, selon I'usage recherch6. 

35 Lorsqu'il s'agit 

- d'une formulation ddtergente; le pH du bain lesslviel est g§n6ralement de 
I'ordre 7^11. pr6f6rentiellement de 8 ^ 1 0.5 ; 
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- d'une formulation ringante, le pH du bain de ringage est g6n§ralement de 
I'ordre 2^8; 

- d'un additif de sdchage. le pH k consid^rer est celul de I'eau r^slduelle, qui 
peut dtre diB I'ordre 2^9; 

5 - d'une forniulaUon aqueuse de repassage, le pH de ladite formulation est 

g6n6ralement de I'ordre 5 k 9. 

La quantity de polymdre dendritlque (P) pr6sente dans la composition 

pour apporter des propri6t6s d'antifroissage (« anti-wrinkling ») ou de facilit6 

de repeissage (« ease-of-ironing ») selon I'invention peut aller de 0,001 ^10% 
10 en sec du polds de ladite composition, et ce en fonction de I'application 

rechercli^e. 



•—■■■^-f-'-"— --f-''-''^'- — — - ^ 

% de (P) 


Dans une composition 
Utilis^e comme 


0,001 - 5 
de pr6f6rence 0,1-2 
tout particuli^rement 0,1-1 


Formulation d^tergente 


0,001 - 5 
de pr§f6rence 0,01 - 2 
tout particulidrement 0,01 - 1 


Formulation de ringage et/ou 
adoucissage 


0,001 -10 
de pr6f6rence 0.01 - 5 


Additif de stehage 


0.001 -5 


Fomfiulation de repassage 



CTautres constltuants peuvent dtre presents, k odt6 du polymdre 
dendritlque (P) dans la composition selon I'invention. Ladite composition peut 
15 contenir au moins un agent tensioactif et/ou un additif de d^tergence et/ou de 
ringage des articles en fibres textiles et/ou un support solide (textile 
notamment) dudit poiymdre dendritlque (P). 

La nature de oes oonstituants est fonction de I'usage recherchd de iadite 
composition. 

20 Ainsi, iorsqu'il s'agit d'une formulation d^tergente, pour le lavage du linge, 

celle-ci comprend gdn^ralement : 

- au moins un agent tensioactif naturei et/ou synth^tique, 

- au moins un adjuvant de d^tergence ("builder") 

- 6ventueiiement un agent ou un systems oxydant, 
25 - et une sdrie d'additifs sp6cifiques. 
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La formulation d6tergente peut comprendre des agents tensioactifs en 
una quantity con-espondant k environ 3 k 40% en poids par rs^port h la 
formulation ddtergente, agents tensioactifs tels que 
Agents tensioactifs anionipues 

5 . les alkylesters sulfonates de fbrmule R-CH(S03M)-C00R', oCi R repr6sente 
un radical alkyle en C8-20> pr§f6rence en Cio-Ci6> R' un fadical alkyle en 
CfCe. de pr§f6rence en Ci-Cs et M un cation alcalin (sodium, potassium, 
lithium), ammonium substitu6 ou non substitu6 (m6tliyl-, dimethyl-, trim6thyl-, 
tetram^ylammonium. dim6thylpiperidinium...) ou d^rivd d'une alcanolamine 

10 (mono6thanolamine, di6tiianolamine, tri6thanolamine...). On peut citer tout 
particuli^rement les m6thyl ester sulfonates dont le radical R est en C14-C16 : 
. les alkylsulfates de formule ROSO3M, ou R repr6sente un radical alkyle ou 
hydroxyalkyle en C5-C24, de pr6f6rence en C10-C18. M repr6sentant un 
atome d'hydrog^ne ou un cation de mSme definition que ci-dessus, ainsi que 

15 leurs d6riv6s 6thoxyl6n6s (OE) et/ou propoxyl6nes (OP), pr6sentant en 
moyenne de 0.5 k 30 motifs, de pr6f6rence de 0,5 k 10 motifs OE el/ou OP ; 
. les alkylamides sulfates de fbrmule RCONHR'OSOaM oCi R repr6sente un 
radical alkyle en C2-C22. de pr6f6rence en Cg-Cao. R' radical alkyle en C2- 
C3, M repr^sentant un atome d'hydrogdne ou un cation de mdme definition 

20 que cl-dessus, ainsi que leurs d^riv^s 6thoxyl6n6s (OE) et/ou propoxyl^n^s 
(OP), prdsentant en moyenne de 0.5 k 60 motifs OE et/ou OP ; 
. les sels d'addes gras satur^s ou insatur^s en C8-C24> de preference en 
C14-C20. les alkylbenzdnesuHbnales en C9-C20> 'es alkylsulfbnates primaires 
ou secondaires en C8-C22> 'es alkylglycerol sulfonates, les acides 

25 polycarboxyliques sulfon6s d6crits dans GB-A-1 082 179, les sulfonates de 
paraffine, les N-acyl N-alkyltaurates, les alkylphosphates, les is6thlonates, les 
alkylsuccinamates les alkylsulfosuccinates, les monoesters ou diesters de 
sulfosuccinates, les N-acyl sarcosinates, les sulfates d'alkylglycosides. les 
poly6thoxycarboxylates ; le cation 6tant un m6tal alcalin (sodium, potassium, 

30 lithium), un reste ammonium substitue ou non substitu^ (m6thyl-, dimethyl-, 
trimethyl-, tetramethylammonium, dimethylpiperidinium...) ou derive d'une 
alcanolamine (monoethanolamine, diethanolamine, triethanolamine...) ; 
Agents tensioactifs non-ioniques 

. les alkylph6nols polyoxyalkyienes (polyoxy6thyienes, polyoxypropyienes, 
35 polyoxybutyienes) dont le substituant alkyle est en C6-C12 et contenant de 5 & 
25 motifs oxyalkyienes ; k titre d'exemple, on peut citer les TRITON X-45, X- 
114, X-100 ou X-102 commercialises par Rohm & Haas Gy. ; 
. les glucosamide. glucamide. glycerolamide ; 
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. les alcools aliphatiques en C8-C22 poIyoxyalkyl6n68 contenant de 1 ^ 25 
motifs oxyalkyl6nes (oxy6thyl6ne, oxypropyl6ne) ; k titre d'exemple, on peut 
citer les TERGITOL 15-S-9, TERGITOL 24-L-6 NMW commercialisms par 
Union Carbide Corp.. NEODOL 45-9, NEODOL 23-65. NEODOL 45-7. 
5 NEODOL 45-4 commercialisms par Shell Chemical Cy.. KYRO EOB 
commercialism par The Procter & Gamble Cy. ; 

. les produits resultant de la condensation de I'oxyde d'mthyimne. le composm 
rmsultant de la condensation de i'oxyde de propylene avec le propyidne glycol, 
teis les PLURONiC commercialisms par BASF ; 
10 .les produits rmsultant de la condensation de i'oxyde d'mthyimne, le compose 
rmsuttant de la condensation de I'oxyde de propyimne avec I'mthyimnediamine. 
tels les TETRONiC commercialisms par BASF ; 

. les oxydes d'amines tels que les oxydes d'alkyi C10-C18 dimmthylamines, les 

oxydes d'alkoxy C8-C22 mthyl dihydroxy mthylamines ; 
15 .les allcylpolyglycosides dmcrits dans US-A-4 565 647 ; 

. les amides d'acides gras en C8-C20 : 

. les acides gras mthoxyims ; 

. les amides gras mthoxyims ; 

. les amines mthoxyimes. 
20 Agents tensioactifs amphotdres et zwitterioniaues 

les alkyldimmthylbmtaTnes. les alkylamidopropyidimmthylbmtaTnes. les 

alkyltrimmthyisulfobmtaTnes, les produits de condensation d'acides gras et 

d'hydroiysats de protmines ; 

les alkylamphoacmtates ou alkylamphodlacmtates dont le groupe alkyie 
25 contlent de 6 ^ 20 atomes de cart>one. 

Les adjuvants de dmtergence ("builders") ammiiorant les proprimtms des 

agents tensioactifs, peuvent mtre mis en oeuvre en quantitms correspondent k 

environ 5-50%, de prmtmrence k environ 5-30% en poids pour les fonnuies 

dmtergentes liquides ou k environ 10-80%, de prmtmrence 15-50% en poids 
30 pour les fomnules dmtergentes en poudres. adjuvants de dmtergence tels que : 

Adjuvants de d6teraence inoraanigues 

. les polyphosphates (tripolyphosphates, pyrophosphates, orthophosphates, 
hexammtaphosphates) de mmtaux alcalins. d'ammonium ou d'alcanolamlnes 
. les tetraborates ou les prmcurseurs de borates ; 
35 . les silicates, en particulier ceux prmsentant un rapport SIOz/NaaO dej'ordre 
de 1 ,6/1 k 3.2/1 et les silicates lamellaires dmcrits dans US-A-4 664 839 ; 
. les carbonates (bicarbonates. sesquicarbonates) alcalins ou alcalino-terreux ; 
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. les cogranul^s de silicates hydrates de m§taux alcalins et de carbonates de 
m6taux alcalins (sodium ou de potassium) riches en atomes de silicium sous 
fomfie Q2 ou Q3. d^crits dans EP-A-488 868 ; 

. les aluminosilicates cristallins ou amorphes de m^aux alcalins (sodium. 
5 potassium) ou d'ammonium, tels que les z^lithes A, P, X... ; la ztelithe A de 
taille de particules de I'ordre de 0.1 -10 micrometres est pr6ter6e. 
Adjuvants de dSteraenco oraanlgues 

les polypliosphonates hydrosolubles (6ttiane 1-liydroxy-1, 1- 
diphosphonates, sels de methylene dipliospiionates...) ; 
10. les sels hydrosolubles de polym^res ou de copolym^res carboxyiiques ou 
leurs sels hydrosolubles tels que : 

les Others polycarboxylates (acide oxydisuccinique et ses sels, tartrate 
monosuccinic acide et ses sels, tartrate disuccinic acide et ses sels) ; 
les others hydroxypolycarboxylates ; 
15 - I'acide citrique et ses sels, I'acide meiiitique, I'acide succinique et leurs 
seis ; 

les sels d'acides poiyac^tiques (^thyl^nediaminetetraacdtates. 
nitrilotriac^es, N-(2 hydroxy6thyl)-nitrilodiac^ates) : 

les acides all<yl C5-C20 succiniques et leurs sels(2-dod6c6nylsuccinates. 
20 lauryl succinates) ; 

les esters polyac6tals carboxyiiques ; 

I'acide polyaspartique. I'acide poiyglutamique et leurs sels ; 

les polylmides ddriv^s de la polycondensation de I'acide aspartique et/ou 
de I'acide glutamique ; 
25 - les d6riv6s polycartx>xym^thyl6s de I'acide glutamique ou d'autres acides 
amines. 

La formulation d^tergente peut comprendre en outre au moins un agent 
de blanchiment Iib6rant de I'oxygdne comprenant un percompos6. de 
pr^fdrence un persel. 

30 Ledit agent de blanchiment peut dtre present en une quantity correspondent k 
environ 1 ^ 30%, de pr6f6rence de 4 ^ 20% en poids par rapport k la 
formulation ddtergente. 

Comme examples de percompos6s susceptibles d'dtre utilises comme agents 
de blanchiment, 11 convient de citer notamment les peri3orates tels que le 
35 perborate de sodium monohydrat^ ou tetrahydratd ; les composes 
peroxyg6n6s tels que le carbonate de sodium peroxyhydratd, le 
pyrophosphate peroxyhydrat^, I'ur6e peroxyhydrat6e, le peroxyde de sodium, 
le persutfate de sodium. 
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Les agents de blanchiment pr6f6r6s sont le perborate de sodium, mono- ou 

tetrahydrat^ eVou le carbonate de sodium peroxyliydrat6. 

Lesdite agents sont g6n6ralement associds k un activateur de 

blanchiment g6n§rant in situ dans le milieu lessiviel. un peroxyacide 
5 carboxylique. en une quantity correspondant ^ environ 0,1 d 12%, de 

pr^^rence de 0.5 k 8% en poids par rapport ^ la fomiulation ddtergente. 

Parmi ces activateurs, on peut mentionner, la tetraacdtyl^thyldnediamine, la 

tetraac6tylm6thyl6nediamine, le tetraac6tylglycoluryle. le p-ac§loxybenz6ne 

sulfonate de sodium, le pentaac6tylglucose, roctaac^llactose. 
10 Peuvent 6galement §tre mentionn§s des agents de blanchiment non 

oxyg^n6s, agissant par photoactivation en presence d'oxygdne, agents tels 

que les phtalocyanines d'aluminium et/ou de zinc sulfon^es. 

La formulation d6tergente peut comprendre en outre des agents anti- 

salissure ("soil release") autres, anti-red6position, ch^latants, dispersants, de 
15 fluorescence, suppresseurs de mousse, adoucissants, des enzymes et autres 

additifs divers. 

Agents anti-salissures 

lis peuvent ^tre mis en ceuvre en quantity d'environ 0,01-10%, de 

pr^^rence environ 0,1-5%, et plus pr6f6rentiellement de I'ordre de 0,2-3% en 
20 poids. 

On peut citer plus particulldrement les agents tels que : 
. les ddriv^ cellulosiques tels que les hydroxy^hers de cellulose, la 
m^hylcellulose. I'^hylcellulose, I'hydroxypropyl m6thyloellulose, I'hydroxybutyl 
m^hylcellulose ; 

25 . les polyvinylesters greff^s sur des troncs polyalkyi^nes tels que les 
polyvinylac^tates greff6s sur des troncs polyoxy6thyldnes (EP-A-219 048) ; 
. les alcools polyvinyliques ; 

. les copolymdres polyesters ^ base de motifs 6thyldne t^rephtalate el/ou 
propylene t6rephtalate et polyoxy6thyl6ne t6rephtalate, avec un rapport 

30 molaire (nombre de motifs) 6thyl6ne t6rephtalate et/ou propylene t6rephtalate / 
(nombre de motifs) polyoxy6thyl6ne t6rephtalate de I'ordre de 1/10 10/1, de 
pr6f6rence de I'ordre de 1/1 k 9/1, les polyoxy6thyl6ne t^rephtalates 
pr^sentant des unites polyoxy6thyl6ne ayant un poids mol^culaire de I'ordre 
de 300 di 5 000, de prdfdrenoe de I'ordre de 600 ^ 5000 (US-A-3.959.230 ; 

35 US-A-3,893,929 ; US-A-4,1 1 6.896 ; US-A-4,702.857 ; US-A-4,770,666) ; 

. les oligomdres polyesters sulfon^ obtenus psur suKbnation d'un ollgomdre 
66r'w6 de I'alcool allylique 6thoxyl6. du dim^thylt^rephtalate et du 1.2- 
propyl^nediol. prdsentant de 1 A 4 groupes suKbn^ (US-A-4,968,451) ; 
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. les copolymdres polyesters k base de motifs propylene t6replTtalate et 
polyoxy6thyl^ne tdrephtalate et terminus par des motifs 6thyles. mdthyles 
(US-A-4,71 1,730) ou des ollgomdres polyesters terminus par des groupes 
aikylpoiy^oxy (US-A-4.702.857) ou des groupes anioniques sulfopolydthoxy 
5 (US-A-4,721 ,580), sulfoaroyles (US-A-4.877,896) ; 

. les copolymdres polyesters sulfon^s d§riv6s d'acide, anhydride ou diester 
t6r6plTlalique, isophtallque et sulfbisoplitallque et d'un diol (FR-A-2 720 399). 
Agents ant!-red6DOsition. 

lis peuvent §tre mis en ceuvre en quantit^s g6n6raiement d'environ 0,01- 
10 10% en poids pour une formulation d^tergente en poudre, d'environ 0,01-5% 
en poids pour une formulation d^tergente liquide. 

On peut citer notamment les agents tels que : 
. ies monoamines ou polyamines §ttioxyi§es, les polym^res d'amines 
6tlioxyi6es (US-A-4.597.898 ; EP-A-1 1 984) ; 
15 . ia carboxym6thylcellulose ; 

. les oiigom^res polyesters sutfon^s obtenus par condensation de I'adde 
isophtallque, du sulfbsuccinate de dimdthyle et de diSthyldne glycol 
(FR-A-2 236 926) ; 
. les polyvinylpyrollidones. 
20 Agents OiSlatants 

Les agerrts ch^latants du fer et du magnesium, peuvent dtre presents en 
quantlt6s de I'ordre de 0,1-10%, de pr§f6rence de I'ordre de 0,1-3% en poids. 

On peut mentionner entre autres : 
. les aminocarboxylates tels que les 6thyl6nediaminetetraac6tates, 
25 hydroxy6thyl6thyldnediaminetriac6tates, nitrilotriac^tates ; 

. les aminophosphonates tels que les nitriIotris-(m6thyl6nephosphonates) ; 
. les composes aromatiques polyfonctionnels tels que les dihydroxy- 
disulfobenzdnes. 

Agents dispersants DolvmSrigues, 

30 lis peuvent §tre presents en quantity de I'ordre de 0,1-7% en poids, pour 

contrdler la duret^ en calcium et magnesium, agents tels que 
. les sels hydrosolubles d'acides polycarboxyliques de masse mol^ulaire de 
I'ordre de 2 000 k 100 000, obtenus par polymerisation ou copolym^rlsation 
d'acides carboxyliques dthyl^niquement Insatur^s tels que acide acrylique, 

35 acide ou anhydride mal6lque, acide fumarique, acide itaconique, acide 
aconitique, acide m^saconique, acide dtraconique, adde 
m^hylSnemaionique, et tout particulidrement les polyacrylates de masse 
moldculaire de I'ordre de 2000 ^ 10000 (US-A-3.308,067). les copolymdres 
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d'acide aryljque et d'anhydride mal6ique de masse mol^ulaire de I'ordre de 
5 000 A 75 000 (EP-A-66 915) 

. les poiy6thyl§neglycols de masse mol^laire de I'ordre de 1 000 k 50000. 

Agents de fluorescence (briahteners) . 
5 lis peuvent dtre presents en quantity d'environ 0.05-1 ,2% en poids, agents tels 

que : les d^riv^s de stilbdne, pyrazollne. coumarine, aclde fumarique, acide 

cinnamique, azoles, m6thinecyanines, thiophdnes... ('The production and 

application of fluorescent brightening agents" - M. Zahradnik, pubiid par John 

Wiley & Sons. New York -1982). 
10 Agents suppresseurs de mousses, 

lis peuvent etre presents en quantit^s pouvant aller jusqu'^ 5% en poids, 

agents tels que : 

. les acides gras monocarboxyliques en C10-C24 '©u"^ sels alcalins, 
d'ammonium ou alcanolamines, les triglyc6rides d'acides gras ; 
15 .les hydrocarbures satur6s ou insatur^s aliphatiques, alicycliques, 
aromatlques ou h§t^rocycliques, tels que les parafflnes, les cires ; 
. les N-alkylaminotrlazlnes ; 

. les monost^arylphosphates. les monost^arylalcoolphosphates ; 
. les hulles ou rdsines polyorganosiloxanes ^ventuellement combin6es avec 
20 des particules de silice. 
Apents adoucissants 

lis peuvent §tre presents en quantit^s d'environ 0,5-10% en poids, 
agents tels que les argiles. 
Enzymes 

25 Elles peuvent §tre pr6sentes en une quantity pouvant aller jusqu'^ 5 mg 

en poids, de pr6f6rence de I'ordre de 0,05-3 mg d'enzyme active/g de 
formulation d6tergente, enzymes telles que : 

. les prot6ases, amylases, lipases, cellulases. peroxydases (US-A-3,553.139; 
US-A-4,101.457 ; US-A-4,507,219; US-A-4,261 ,868). 
30 Autres additi^ 

On peut citer entre autres : 
. des agents tampons, 
. des parfums, 
. des pigments. 

35 La fonnnulation d^tergente peut dtre mise en oeuvre, notamment en lave-linge, 
k raison de 0,5 g/l k 20g/l. de prdf^rence de 2g/l ^ 10g/l pour r^aliser des 
op6ratk>ns de lavage k une temperature de I'ordre de 25 k 90°C. 
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Un deuxidme mode de realisation de rinvention, consiste en une 
fonnulation aqueuse liquide de ringage du linge, mise en ceuvre notamment en 
lave-linge. Celle-cl peut dtre mise en ceuvre d raison de 0,2 d. 10g/l, de 
pr^^rence de 2 ^ 1 0 g/i. 
5 A c6t6 dudit polymdre dendritique (P), peuvent dtre presents d'autres 
constituants du type 

- associations d'agents tensioactifs cationiques (diester de tri6tiianolamine 
quaternis6 par du dim6thylsulfate, N-m6thylimidazoline tallow ester m6thyl 
sulfate, chlorure de diall<yIdim6thylammonium, clilomre d'all<ylbenzyl- 

10 dim6thylammonlum, sulfate de m6thyle et d'alkylimldazolinium, sulfate de 
m6tiiyle et de m6thyl-bis(alkylamido6thyl)-2-liydroxy6t»iylammonlum...) en 
quantity pouvant alter de 3 ^ 50%, de pr6f6rence de 4 ^ 30% de ladite 
formulation 6ventuellement associ^s k des tensioactifs non ionlques (alcools 
gras 6thoxyl6s, all<ylph6nols 6tiioxyl6s ...) en quantity pouvant alter jusqu'^ 

15 3% ; 

- des polyorganosiloxanes (0,1 k 10%), 

- azurants optiques (0,1 ^ 0,2%), 

- ^ventuellement agents anti-transfert de couleur (polyvinylpyrrolidone, 
polyvinyloxazolidone, polym6thacrylamide... 0,03 ^ 25%, de pr6f6rence 0,1 ^ 

20 15%), 

- colorants, 

- parfums, 

- solvants, notamment des alcools (methanol, dthanol, propanol, isopropanol, 
6thyteneglycol, glycerine), 

25 - limiteurs de mousse. 

Un troisidme mode de realisation de I'invention, consiste en un additif de 

s^chage du linge dans une mactiine s^chante appropriee. 

Ledit additIf comprend un support solide flexible constitu6 par exemple par une 

bande de textile tiss6 ou non-tiss6, une feuille de cellulose, impr6gn6e dudit 
30 polymdre dendritique (P), ledit additif est introduit au s^chage dans le linge 

humide k s6cher ^ une temperature de I'ordre de 50 A 80°C pendant 10 ^ 

60 minutes. 

Ledit additif peut en outre comprendre des agente adoucissants cationiques 
(jusqu'd 99%) et des agents anti-transfert de couleurs (jusqu'^ 80%) tels que 
35 ceux mentionnds ci-dessus. 

Un quatridme mode de realisation de I'invention, consiste en une 
formulation de repassage, qui peut §tre pulverisee directement sur le linge sec 
avant I'operation de repassage. 
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Ladite formulation petit en outre contenir des agents tensioactifs non-ionlques 
(de 0.5 k 5%) ou anioniques (de 0,5 ^ 5%), des parfums (0,1 ^ 3%), des 
d6riv6s cellulosiques (0,1 ^ 3%) comme I'amidon. 

5 Les exemples suivants sont donnas k titre iltustratif . 

La masse molaire en poids est ddtermin^e comme suit par 
chromatographie par exclusion de taille. 

La mesure est effectu6e dans une phase 6iuante compos^e de 70% en 
10 volume d'eau Millipore 18 megaohms et de 30% en volume de m^anol, 
contenant 0,1 M de NaNOa ; elle est ajust6e k pH 10 (1/1000 NH4OH 25%). 
Les caractdristiques de I'appareil sont les sulvantes : 

- Colonnes chromatographiques : 1 colonne Shodex SB806HQ (30 cm, 5\jm) et 
une colonne ASAHI GFA30 (60 cm, 5 \im). 

15 - Injecteur-pompe : Waters 51 5 pour le pompage de l'6luant et Wisp 717 de 
Waters pour rinjection. 

- La chafne chromatographique est ^quip^e des d^tecteurs suivants : 

* R6fractom6tre Rl Waters 410 

* UV2000 TSP bi longueur d'onde = 320 nm (1DO) 

20 * D6tecteur ^ diffusion de Iumi6re : MALLS Wyatt (Laser He 633 nm) 

- D6bit : 0,8 ml/minute 

La solution inject6e (200 |il) contient environ 0,2% en polds de polyamide 
liyperbrancfid. 

La masse mol^laire en poids est 6tablie directement sans calibration ^ I'aide 
25 des valeurs de diffusion de la lumidre extrapol^es k angle nul ; ces valeurs sont 
proportionnelles k C^Mx(dn/dc)^. 

. C correspondant ^ la concentration en polyamide hyperforanchd 
. M correspondant k la masse molaire en poids 
. n correspondant k I'indice optique de la solution 
30 . le rapport dn/dc est dtabli par le d^tecteur r^ractom^trique. 

Exemple 1 

Synthtoe d'un copolyamide hyperbranch6 h termlnaisons acide 
carboxylique par copolycondensatlon en phase fondue de I'acide 5- 
aminoisophtalique (not6 AlPA, mol6cule de branchement de type A-R'-Bs, 
35 avec A s NH2 et BsCOaH) et de I'e-caprolactame (not6 CL, espaceur de type 
A-R*'-B). Le ratio stflechiomitrlque AlPA / CL est de 1/1. 
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La reaction est effectute & pression atmosph^rique dans r^acteur en verre 
de 500 ml couramment utilis^e en laboratoire pour la synthase en phase fondue 
de polyesters ou de polyamldes. 

Les monomdres sont charges Int^ralement en d^but d'essai dans le 
5 r^acteur pr^chauff^ ^ 120°C. On Introduit successivement dans le r^acteur 
50.72 g d'aclde 5-aminoisophtalique (0,28 mol), 31 ,6 g d'e-caprolactame 
(0.28 mol) et SOjil d'une solution aqueuse k 50% (p/p) d'acide 
hypophosphoreux. Le r^acteur est purg6 par une succession de mise sous vide 
et de r^tablissement de la pression atmosphdrique k I'aide d'azote sec. 

10 L'agitation est mise en marche k 40t/min. La masse r^actionnelle est 

chauff^e progressivement de 120''C ^ 260''C en 70min. La temperature est 
alors maintenue k 260'*C en plateau. Apr^s 10 minutes, le r^acteur est mis sous 
vide jusqu'^ arr§t de la distillation. 73,44 g de polymdre et 6.69 g de distillat sont 
recueiiiis. 

15 Le polyamide hyperbranch6 k terminaisons acide carboxylique obtenu est 
vitreux et translucide. 

Les Mn et Mw obtenues par chromatographle d'exclusion st^rique ^quip^e d'une 
detection diffusion de lumidre sont respectivement de 140000 et 150000 g/moi. 

Exemple 2 

20 Synthdse d'un copolyamlde hyperbranch6 h terminaisons carboxylate 
d'ammonium par neutralisation par rammoniac du copoiyamide 
hyperbranch6 k terminaisons acide carboxylique obtenu k I'exempie 1. 

Dans un erienmeyer de 500 ml. on disperse 67 g du polyamide 
hyperbranch6 obtenu k I'exempie 1 (242mmol COOH) dans 200 ml d'eau. On 
25 ajoute ensulte goutte k goutte 20.6 g de solution aqueuse d'ammoniac k 20% en 
masse (242 mmol). Le melange est mis sous agitation mdcanlque et maintenu 
dans ces conditions jusqu'^ dissolution complete. L'ammoniac n'ayant pas r6agl 
est ensuite 6vapor6 au rotavapor. Le polyamide Iiyperbranch6 k terminaisons 
carboxylate d'ammonium est ensuite lsol6 par lyophilisation. 

30 Exemple 3 

Synthdse d'un copoiyamide hyperbranch^ k terminaisons acide 
carboxylique par copoiycondensation en phase fondue de I'acide 1,3,5- 
benzdne tricarboxyiique (not6 BTC, moldcule cceur de type R-B3, avec B = 
COOH), de I'acide 5-aminoisophtalique (not6 AlPA, molecule de 
35 branchement de type A-R'-Ba, avec A = NHa) et de I'e-caproiactame (not6 
Ci^ espaceur de type A-R"-B). La composition globaie respective est de 
1/25/25 en BTC/AIPA/CL 
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La reaction est effectu^e k pression atmosph^rique dans une autoclave de 
7,5 1 utilis^e couramment pour la synthase en phase fondue de polyesters ou de 
polyamides. 

Les monomdres sont charg6s int^gralement en d^but d'essai dans le 
r^acteur ^ temperature amblante. On introduit successivement dans le r^acteur 
1131,5g d's-caprolactame (lO.Omol), 1811,5g d'acide 5-aminoisophtalique 
(10,0 mol), 84,0 g d'acide 1 ,3,5-benz6ne tricarboxyllque (0,4 mol) et 1 ,35 g d'une 
solution aqueuse ^ 50% (pip) d'acide hypophosphoreux. Le r^acteur est purg6 
par une succession de 4 sequences de mise sous vide et de r^tablissement de 
la pression atmosph^rique k I'aide d'azote sec. 

L'agitation est alors regl6e k 50 t/min. La masse r6actionnelle est chauff^e 
progressivement de I'ambiante (20°C) k 240°C en 160 min. La temperature est 
alors maintenue k 240°C en plateau pendant environ 15 ^ 30 minutes 
suppiementaires. 

En fin de cycle, l'agitation est arr§t6e et le r6acteur est plac6 sous surpresslon 
d'azote. Ensutte, on ouvre progressivement la vanne de fond el le polymdre 
est couie k 240''C dans un seau en inox. 

Exemple 4 

Synthase d'un copolyamlde hyperbranchd h terminalsons carboxylate de 
20 sodium par neutralisation k ia soude du copolyamide Iiyperbrancii6 k 
terminaisons aclde carboxyiique synth6tis6 k i'exemple 3. 

Dans I'autoclave de 7,51, on introduit 71 de soude IN, puis 1 792,6 g de 
polyamide hyperbranch6 de I'exemple 3. Le melange est mis sous agitation 
m6canique et I6g6rement chauff6 sous azote pour facillter la dissolution du 

25 polyamide hyperbranch6. La solution est ensuite filtr6e, puis pr6cipit6e par 
introduction sur 28 1 d'^thanol sous agitation par ultra turrax. 
Le polymdre est isol6 par filtration puis skM en dtuve. 
L'analyse 6l6mentaire permet d'obtenir la teneur en sodium et done la 
fonctionnalite du copolyamide hyperbranch6; l'analyse donne une teneur de 

30 7.0% en masse de sodium. 

Les Mn et Mw obtenues par chromatographie d'exclusion st6rique ^quip^e 
d'une detection diffusion de lumidre sont respectivement de 5900 et 
12 200g/mol. 
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Exemple 5 

Pr6paration d'un copolyamide hyperbranch^ & terminaisons ammonium 
quatemaire et carboxylate de sodium par greffage de QUAB 151® sur ie 
copolyamide Iiyperbranch6 it terminaisons carboxyiate de sodium obtenu ^ 
5 I'exempie 4. 

Dans un ballon en verre, on charge 40,0 g de copolyamide hyperbranche 
pr6sentant une teneur en sodium de 7,0% (122,0mmol COONa) obtenu k 
I'exempie 4,40 ml d'eau et 6,57 g de chloaire d'6poxypropyltrim6thylammonium 
(QUAB 151®) k 70% (30,5 mmol). Le taux de conversion de COONa en 

1 0 ammonium quatemedre yns6 est eunsi de 25%. 

Le melange rdactionnel est ensuite chauff6 k 70**C en 40 minutes, puis 
malntenu k cette temperature pendant 27h. La solution est ensuite transfer^ 
dans une ampoule k decanter en ringant le ballon k I'alde de 4 fois 35 ml d'eau. 
Le QUAB 151® n'ayant pas r6agi est extrait par 2 fois 150 ml d'6ther 6thylique. 

15 La phase aqueuse est ensuite 4vapor6e dans un ^vaporateur rotatif et le 
copolyamide hyperbranche k terminaisons mixtes carboxylate de sodium et 
ammonium quatemaire est siinsi r^cupere. 

Exempie 6 

Test d'6valuation d'antifroissage. 

20 Formulation de lavage 

La formulation de lavage mise en oeuvre pour rdaliser le test d'^valuation 



Formulation de lavage (L) 


Constituants 


% en polds 


NaTPP 


30 


Silicate 2 Si02. Na20 


5 


Carbonate de sodium 


5 


Copolym§re acrylate/mal6ate 
Sokalan CPS (BASR 


6 


Sulfate de sodium 


8 


CMC blanose 7MXF (HERCULES) 


1 


Perborate monohydratd 


15 


TAED granule 


5 


Tensioactif anionique 
L^rylbenzdne sulfate (Nansa) 


10 


Tensioactif non lonlque Symperonic A3 
(alcooi ethoxvie 3 OE - ICI) 


5 


Tensioactif non lonlque Symperonic A9 
(alcool ethoxvie 9 OE ICI) 


8 


Parfums 


1 


Polymdre k tester 


1 
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M6thode d'6valuation 

1. Preparation des tissus 

2. Traitement des tissus : dans un Tergotom6tre par lavage ^ I'aide de la 
formulation de lavage (L) contenant le polymdre k tester, suM d'un ringage k 

5 I'eau 

3. Frolssage des tissus 

4. Evaluation du froissage par m^hode optique 

1. On d6coupe des 6prouvettes de coton d6sappr§t6 (fourni sous la r6f6rence 
2436W par Pfioenix Colio Ltd.) de dimensions 10X10 cm. 

10 Les 6prouvettes de coton sent d'abord repass6es afin d'avoir toutes le m§me 
niveau de froissage avant lavage. 

2. On r6alise une operation de lavage dans un appareil de laboratoire 
Tergotomdtre bien connu dans la profession des formulateurs de compositions 
d^tergentes. L'appareil simule les effets m6caniques et thermlques des 

1 5 machines k laver de type am6ricain k pulsateur. 

Les 6prouvettes iav6es ^ I'aide des formulations de lavage ci-dessus et rinc^es 3 
fois ^ I'eau, dans les conditions suivantes : 

- nombre d'^prouvettes par pot du Tergotomdtre : 1 0 

- volume d'eau : 1 litre 

20 - eau de duret6 frangaise 30TH obtenue par dilution appropri6e d'eau min^rale 
de marque Contrex6ville® 

- concentration en formulation de lavage (L) : 5 g/l 

- temperature de lavage : 40*'C 

- durde du lavage : 20 min 

25 - Vitesse d'agitation du Tergotomdtre : 1 00 tours/minute 

- 3 ringages k I'eau f roide (environ 30'TH) 

- dur^e de cheque ringage : 5 minutes 

3. Les 6prouvettes humides sent ensulte froiss6es ^ I'aide d'une presse 
cyiindrique (5,5 cm de diam^tre x 7 cm de longueur) ; la pression exerc6e est de 

30 de 20 g x cm'^ pendant 90 secondes. 

Elles sont ensuite mises s6cher horizontalement pendant une nuit. 

Cette m6thode de froissage pennet d'obtenir un froissage reproductible sur tous 

les tests. 



35 



4. Aprds 24 heures de s6chage, on realise une photographie num6rique en 
couleur d'une aire des 6prouvettes s^ches, qui est ensuite transform§e en 
256 niveaux de gris (^chelle de gris de 0 ^ 255). 
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On compte le nombre de pixels correspondant k chaque niveau de gris. 

Pour cliaque histogramme obtenu, on mesure l'6cart type g de la distribution du 

niveau de gris. 

Si le froissage est important, la distribution du niveau de gris est large. 
5 gl correspond k l'6cart type obtenu avec une fomiulation de lavage (L*) 
semblable k (L) mais exempte de polym§re k tester. 

^ correspond k I'^cart type obtenu avec la formulation de lavage (L) renfermant 
le polymdre k tester. 

^ conBspond k I'^cart type obtenu sur des dprouvettes de d6part repass6es 
10 (6tape 1 de preparation des tissus). n'ayant pas subies les Stapes 2 et 3 de 
traitement et de froissage des tissus. 

La valeur de performance WR ("Wrinkle Recovery") est donn6e par r6quation 
suivante 

WR (%) = [(ol-o2)/all fx 100 
1 5 f 6tant un facteur de nonmalisation, 6gal k 1/ [(ol-a3)/ol] 
Une valeur de : 

- 0% correspond k b^ndfice nul 

- 100% correspond k une surface non-froiss6e (surface plate obtenue 
aprds repassage) 

20 

Les r^sultats du test de froissage sont les suivante : 



Copolyamide hyperbranch6 de 
I'exemple 


WR 

en % 


2 


34% 


4 


29% 


5 


19% 



Exemple 7 
25 Formulation de ringage : 



Formulation de ringage (R) 
Constituante 


% en poids 


Tensioactif cationique : Chlorure de 
ditallowdimethylammonium 


15% 


Parfum 


1 % 


HCI pour obtenir un pH = 3 


0.2% 


Copolyamide hyperbranch6 


0,1 k 5% 


Eau 


93,7 k 78.8 
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REVENDICATIONS 



1) Composition de traitement des articles en fibres textiles destin^e k dtre 
mise en oeuvre pour le lavage et/ou ringage, s^chage dans un s^che-linge ou 
5 repassage d'articles en fibres textiles, comprenant au moins un polymdre 
dendrrtique ou hyperbranch^ hydrosoluble ou hydrodispersable (P) susceptible 
d'etre obtenu par : 

(a) polycorKJensation d'au moins un monomdre plurifonctionnel de 
fbrmule (I), comprenant au moins trois fonctions r^actives de 

10 polycondensation, 

A-R-(B)f a) 

formule dans laquelle 

. f est un nombre entier sup6rieur ou ^al ^ 2, de pr^f^rence va de 2 ^ 
1 0, tout particulldrement est ^gal ^ 2 
15 . le symbole A represents une fonction rdactive ou un groupe porteur 

d'une fonction reactive choisie parmi les fonctions amino, carboxy, hydroxy, 
oxiranyle, halog6no. isocyanato, ou leurs pr^curseurs 

. le symbole B repr^sente une fonction reactive ou un groupe porteur 
d'une fonction reactive choisie parmI les fonctions amino, cartsoxy, hydroxy, 
20 oxiranyle, halog^no, isocyanato ou leurs pr^curseurs, antagonists de A 

. le symbole R reprdsente un reste hydrocarbon^ polyvalent aliphatique 
llndaire ou ramifid. cycloaliphatique ou aromatique contenant de 1 ^ 50, de 
preference de 3 ^ 20 atomes de carbone, eventuellement interrompu par un 
ou plusieurs heteroatomes d'oxygdne. d'azote, de soufre ou de phosphors, 
25 ledit reste portant 6ventuellement des fonctions ou des groupes fonctionnels 
non susceptibles de r^agir avec les fonctions A et B ; 

(b) et eventuellement fonctionnalisation hydrophile au moins partielle du 
polymdre obtenu ^ retape de polycondensation. 

30 2) Composition selon la revendication 1) caracterisee en ce que ladite 

operation de polycondensation est realises en outre en presence 
• d'au moins un monomdre bifonctionnel sous forme lineaire de formule (II) 
sous forme cyclique correspondante, comprenant deux fonctions reactives 
de polycondensation/polymerisatlon 
35 A'-R'-B* 00 

formule dans laquelle 
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. le symbole A', Identlque k ou diff6rent de A, reprSsente une fonctlon 
reactive choisie parmi les fonctions amino, carboxy. hydroxy, oxiranyle, 
halogdno, isocyanato, ou leurs prdcurseurs, antagoniste de B et B' 

. le symbole B', identique k ou different de B, repr^sente une fonction 
5 reactive choisie parmi les fonctions amino, carboxy, hydroxy, oxiranyle, 
halog6no, isocyanato, ou leurs pr6curseurs, antagoniste de A et A' 

. le symbole R', Identique di ou different de R. represents un reste 
hydrocarbon^ polyvalent aliphatique lin^aire ou ramifi^, cycloaliphatique ou 
aromatique contenant de 1 k 50, de pr6f6rence de 3 20 atomes de 
10 carbone, 6ventuellement interrompu par un ou plusieurs h§t6roatomes 
d'oxygdne, d'azote, de soufre ou de phosphore, ledit reste portant 
eventuellement des fonctions ou des groupes fonctionnels non susceptlbles 
de r^agir avec les fonctions A. A', B et B'. 

* la fonction r6active A', 6tant susceptible de r6agir avec la fonction B et/ou la 
15 fonction B' par condensation ; 

* la fonction r6active B", 6tant susceptible de r6agir avec la fonction A et/ou la 
fonction A' par condensation ; 

• et/ou d'au moins un monomdre «cGeur» de formule 0"). comprenant au 
moins une fonction susceptible de r^agir par condensation avec le 

20 monomdre de formule (I) et/ou le monomdre de formule (II) 

• R'-(B")n m 

formule dans laquelle 

. n est un nombre entier sup6rieur ou 6gal ^ 1, de pr6f6rence va de 1 ^ 
100, tout particulidrement de 1 ^ 20 
25 . le symbole B" repr6sente une fonction reactive, identique ou diff6rente 

de B ou B', choisie panni les fonctions amino, carboxy, hydroxy, oxiranyle, 
halog^no, isocyanato, ou leurs pr^curseurs, antagoniste de A et A' 

. le symbole R^ repr6sente un reste hydrocarbon6 polyvalent aliphatique 
iin^aire ou ramifi6, cycloaliphatique ou aromatique contenant de 1 ^ 50 , de 
30 pr6f6rence de 3 ^ 20 atomes de carbone, Eventuellement interrompu par un 
ou plusieurs h6t6roatomes d'oxyg^ne, d'azote, de soufre ou de phosphore, 
ou un reste organosiloxane ou polyorganosiloxane, ledit reste R^ portant 
Eventuellement des fonctions ou des groupes fonctionnels non susceptlbles 
de rEagir avec les fonctions A, A', B. B' et B" 
35 * la fonction reactive B", 6tant susceptible de r6agir avec la fonction A et/ou la 
fonction A' par condensation ; 

• et/ou au moins monomdre monofonctionnel «(limiteur de chaTne«» de 
formule (IV) 
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A'^-R'' (IV) 

formule dans laquelle 

. le symbole A" reprdsente une fonction reactive, identique ou d'rff^rente 
de A ou A', choisie parmi les fonctions amino, carboxy, hydroxy, oxiranyle, 
5 halog^no, isocyanato, ou leurs pr^curseurs, antagoniste de B, B' et B" 

. le symbole repr^nte un reste hydrocarbon^ polyvalent aliphatlque 
ilndaire ou ramlfid, cycloaliphatique ou aromatique contenant de 1 & 50 , de 
prdf6rence de 3 ^ 20 atomes de carbone, ^ventueilement interrompu par un 
ou plusieurs h^t^roatomes d'oxygdne, d'azote, de soufre ou de phosphore. 
10 ou un reste organosiloxane ou polyorganoslloxane, ledit reste R^ portant 
^ventuellement des fonctions ou des groupes fonctlonnels non susceptibles 
de r6aglr avec les fonctions A, A', A", B, B' et B" 
* la fonction r6active A", 6tant susceptible de r6agir avec la fonction B et/ou la 
fonction B' et/ou la fonction B" par condensation ; 
15 • au moins une des fonctions r6actives d'au moins un des monomferes de 
formule (11), (III) ou (IV) 6tant susceptible de r^agir avec une fonction 
antagoniste du monomdre plurifonctionnel de formule (I) . 



3) Composition selon la revendication 2), caract^rls^ en ce que 
20 - le rapport molalre du monomdre de formule (I) SAi monomdre de formule (II) 
est supdrieur k 0,05, de prdfdrence va de 0,125 k 2 ; 

r le rapport molaire du monomdre de formule (IH) monomdre de formule (I) 
est infdrieur ou dgal d 1 , de prdfdrence infdrieur ou dgal d 1/2. et encore plus 
pr^fdrentiellement va de 0 d 1/3 ; ledit rapport va tout particulidrement de 0 d 
25 1/5. 

- le rapport molaire du monomdre de formule (IV) au monomdre de formule (I) 
est infdrieur ou dgal d 10, de prd^rence infdrieur ou dgal d 5; ledit rapport va 
tout particulidrement de 0 d 2, lorsque f est dgal d 2. 

30 4) Composition selon I'une quelconque des revendications 1) d 3), 

caractdrisde en ce que les groupes fonctlonnels dventuellement prdsents dans 
les monomdres (I) d (IV), et non susceptibles de rdagir avec les fonctions A, 
A', A", B, B' et B" sont des fonctions ammonium quaternaire, nitrite, sulfonate, 
phosphonate, phosphate. 

35 

5) Composition selon I'une quelconque des revendications 1) d 4), 
caractdrisde en ce que les fonctions A, A', A" et B. B*. B" sont choisies parmi 
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les fonctions rdactives ou un groupes porteurs de fonctions r^actives choisies 
parmi les fonctions amino, carboxy, liydroxy, oxiranyle ou leurs pr^curseurs. 

6) Composition selon la revendication 5), caract6ris6e en ce que lesdites 
5 fonctions sont choisies pamii les fonctions r^actives ou un groupes porteurs 
de fonctions r^actives amino et carboxy. ou leurs prdcurseurs. 



7) Composition selon la revendication 6), caract6ris6e en ce que !e 
polym^re dendritique (P) mis en oeuvre est un polyamlde hyperbrancti6, 

10 obtenu ^ partir d'au moins un monomdre de formule (I) pr6sentant comme 
fonctions r6actives de polycondensatlon, des fonctions amino, et des fonctions 
antagonistes carboxy, ou d'une composition monom^re contenant en outre au 
moins un monomdre de formule (II) et/ou (III) et/ou (IV) pr6sentant le ou les 
mdme(s) type(s) de fonction(s) r6active(s) de polycondensatlon, tout ou partie 

15 du ou des monomdres de formule (11) pouvant §tre remplac^ par un lactame. 

8) Composition selon la revendication 6) ou 7), caract^rls^e en ce que le 
polyamide hyperbranchd pr6sente des fonctionnallt^s hydrophiles non- 
r6actives avec les fonctions A, A', A", B, B' et B" et est susceptible d*§tre 
20 obtenu par mise en ceuvre d'un monomdre de formule (III) et/ou (IV) 
pr^sentant un ou plusieurs groupes polyoxy6thyl6ne et/ou un monomdre de 
formule (iV) pr^entant des fonctions ammonium quaternaire. nitrite, sulfonate, 
phosphonate, phosphate. 

25 9) Composition selon la revendication 6) ou 7), caract6rls6e en ce que le 

polyamide hyperbranch6 pr6sente des fonctionnalit6s hydrophiles non- 
r6actives avec les fonctions A, A', A", B. B' et B" et est susceptible d'§tre 
obtenu par polycondensatlon de monomdres non fonctionnalis6s, puis par 
modification des fonctions terminates dudit polyamide hyperbranch6 par 

30 reaction avec un compost pr^sentant des fonctions ammonium quaternaire, 
nitrite, sulfonate, phosphonate, phosphate ou des groupes polyoxy6thyl6ne. 



10) Composition selon I'une quelconque des revendications 1) ^ 9), 
caract^ris^e en ce que la masse molaire en poids desdits polymdres 
35 dendritiques, polyamldes hyperbranch6s en particulier, va de 1000 k 
1 000 000 g/mol, de prdf^rence de 5 000 k 500 000 g/moi. 
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11) Composition selon I'une quelconque des revendicaUons 1) ^ 10), 
caractdris^e en ce qu'elle contient de 0,001 k 10%, de pr^^rence de 0,01 k 
5% de son poids du polymdre dendritique (P). 



5 12) Utilisation, dans une composition de traitement des articles en fibres 

textiles destin^e k dtre mise en ceuvre pour le lavage et/ou ringage, sdchage 
dans un sdche-linge ou reps^sage d'articles en fibres textiles, d'au moins un 
polymdre dendritique (P) dont la definition est donn6e k i'une quelconque des 
revendications 1)^10), comme agent permettant d'apporter audits articles des 

1 0 propri^tds d'antifroissage ou de facility de repassage. 



13) Utilisation selon la revendication 12), caract6ris6e en ce que ledit 
polym^re dendritique (P) est mis en oeuvre k raison de 0,001 k 10%, de 
pr^^rence de 0,01 k 5% en poids de ladite composition. 

15 

14) Proc6d6 pour am^iiorer les propri^t^s d'une composition destin6e au 
lavage et/ou ringage, spoilage dans un sdche-linge ou repassage en milieu 
aqueux ou humide d'articles en fibres textiles, par addition k ladite composition 
d'au moins un polymdre dendritique (P) dont la definition est donn6e k I'une 

20 quelconque des revendications 1) k 10), en quantity efficace pour apporter 
auxdits articles des propriet^s d'ant'rfroissage ou de teciiite de repassage. 

15) Precede selon la revendication 14), caracteris^ en ce que ledit 
polymdre dendritique (P) est mis en oeuvre k raison de 0,001 k 10%. de 

25 preference de 0,01 k 5% en poids de ladite composition. 

16) Composition selon I'une quelconque des revendicationsi) ^11), 
utilisation selon la revendication 12) ou 13), ou proc6d6 selon la revendication 
14) ou 15), caract6ris6(e) en ce que ladite composition se presente: 

30 * sous forme d'un solide ou d'une solution ou dispersion aqueuse 

concentree, destin6(e) k §tre mis(e) en contact avec les articles k traitor, aprds 

dilution dans i'eau ; 

* sous forme d'une solution ou dispersion aqueuse k deposer 

directement sur les articles sees ^traiter sans dilution ; 
35 * sous forme d'un support solide insoluble comprenant ledit polymere 

dendritique mis en contact directement avec les articles k traitor k retat 

humide. 
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17) Composition, utilisation ou proc6d6 selon la revendlcation 16), 
caract6ris^(e) en ce que ladlte composition est 

- une formulation ddtergente solide ou liquide comprenant de 0,001 h 5%. de 
pr^6rence de 0.1 k 2% en poids de polymdre dendritique (P). susceptible de 

5 fomier directement par dilution un t)ain lessiviel ; 

- une fonnulation ringante liquide comprenant de 0,001 ^ 5%, de prdf^rence de 
0,01 ^ 2% en poids de polymdre dendritique (P), susceptible de former 
directement par dilution un bain de rinQage ; 

- un mat^riau solide, textile notamment, comprenant de 0,001 ^ 10%, de 
10 pr6f§rence de 0,01 ^ 5% en poids de polym6re dendritique (P), destin6 k §tre 

mis en contact avec les articles humides dans un sdche-linge ; 

- une formulation aqueuse de repassage comprenant de 0,001 k 5% en poids 
de polymdre dendritique (P). 
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